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(57) Abstract- Primary aqueous dispersion hardened by actinic radiation, comprising liquid and/or solid, emulsified and/or dis- 
persed polymer particles with a Z-average mean particle size of < 500 nm, which may be produced by polyaddition in a micro- 
and/or mini-emulsion with at least: (A) at least one polyisocyanate, (B) at least one polyol and (C) at least one compound with at 
least one functional group reactive with isocyanate groups and at least one reactive functional group having at least one bond which 
may be activated by actinic radiation. The invention further relates to a method for production and use thereof. 

(57) Zusammenfassung: Mil aktinischer Strahlung hartbare, wassrige Primardispersion, enthaltend Hussige und/oder feste, emuJ- 
gierte und/oder dispergierte Polymerpartikel eines z-mittleren Teilchendurchmessers < 500 nm, herstellbar durch Polyaddition m 
einer Mikro- und/oderMiniemulsion von zumindest (A) mindestens einem Polyisocyanat, (B) mindestens einem Polyol und (C) 
mindestens einer Verbindung mit mindestens einer isocyanatreaktiven funktionellen Gruppe und mit mindestens einer reaktiven 
funktionellen Gruppe, enthaltend mindestens eine mit aktinischer Strahlung aktivierbare Bindung; Verfahren zur ihrer Herstellung 
und ihre Verwendung. 
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MIT AKTINISCHER STRAHLUNG HARTBARE, WASSERIGE PRIMAERD I S PERS I ON EN , VERFAHREN ZU 
IHRER HERS TELLUNG UND IHRE VERWENDUNG 



Die voriiegende Erfindung betrifft neue, mit aktinischer Strahlung hartbare, 
5 wassrige Primardispersionen. AuBerdem betrifft die voriiegende Erfindung 
ein neues Verfahren zur Herstellung von mit aktinischer Strahlung 
hartbaren, wassrigen Primardispersionen. Des weiteren betrifft die 
voriiegende Erfindung die Verwendung der neuen, mit aktinischer 
Strahlung hartbaren, wassrigen Primardispersionen als 
10 Beschichtungsstoffe, Klebstoffe und Dichtungsmassen oder zur 
Herstellung von Beschichtungsstoffen, Klebstoffen, Dichtungsmassen, 
Folien und Formteilen. 

Mit aktinischer Strahlung hartbare, wassrige Sekundardispersionen sind 
15 bekannt. Sie werden in ublicher und bekannter Weise durch Polyaddition 
von Diisocyanaten sowie gegebenenfalls Polyisocyanaten, Verbindungen 
mit mindestens zwei isocyanatreaktiven Gruppen und Verbindungen mit 
mindestens einer isocyanatreaktiven Gruppe und mindestens einer 
reaktiven funktionellen Gruppe mit mindestens einer mit aktinischer 
20 Strahlung aktivierbaren Bindung in organischen Losemitteln hergestellt. 
Die resultierende organische Losung der mit aktinischer Strahlung 
hartbaren Polyurethane wird in einem wassrige Medium dispergiert, 
wodurch die Sekundardispersion resultiert (vgl. beispielsweise die 
Patentanmeldungen EP 0 401 565 A 1 , EP 0 522 420 A 1 , EP 0 522 419 A 
25 2, EP 0 755 946 A 1, EP 0 608 021 A 1, EP 0 708 788 A 1 j EP 0 730 613 
A 1, DE 199 14 896 A 1, DE 199 53 446 A 1 oder DE 199 53 203 A 1). 

Nachteilig hierbei ist, dass die Sekundardispersionen vergleichsweise 
groBe Mengen an organischen Losemitteln enthalten, die durch 
30 Destination oder azeotrope Destination entfernt werden mussen, wenn die 
Sekundardispersionen im wesentlichen oder vollig von organischen 
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Losemitteln frei sein sollen. Dies stellt aber einen erheblichen zusatzlichen 
verfahrenstechnischen Aufwand dar. AuRerdem mussen die mit 
aktinischer Strahlung hartbaren Polyurethane kationische oder anionische 
und/oder nichtionische hydrophile Gruppen enthalten, damit sie 
5 selbstdispergierende Eigenschaften aufweisen. Solche Gruppen konnen 
aber die Wasserbestandigkeit der Polyurethanfilme verringem. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine neue, mit aktinischer 
Strahlung hartbare, wassrige Primardispersion bereitzustellen, die die 

10 Nachteile des Standes der Technik nicht mehr aufweist, sondern die sich 
in einfacher Weise herstellen lasst und im wesentiichen oder vollig frei von 
organischen Losemitteln und lagerstabil ist. Die neue, mit aktinischer 
Strahlung hartbare, wassrige Primardispersion soil als Beschichtungsstoff, 
Klebstoff und Dichtungsmasse verwendbar sein. Aufierdem soil sie sich 

15 sehr gut zur Herstellung von mit aktinischer Strahlung oder thermisch und 
mit aktinischer Strahlung hartbaren Beschichtungsstoffen, Klebstoffen und 
Dichtungsmassen eignen. Nicht zuletzt soil sie auch sehr gut fur die 
Herstellung von Folien und Formteilen geeignet sein. 

20 Demgemafl wurde die neue, mit aktinischer Strahlung hartbare, wassrige 
Primardispersion gefunden, enthaltend fliissige und/oder feste, emulgierte 
und/oder disperg.erte Polymerpartikel eines z-mittleren 
Teilchendurchmessers < 500 nm, herstellbar durch Polyaddition in einer 
Mikro- und/oder Miniemulsion von zumindest 

25 

(A) mindestens einem Polyisocyanat, 

(B) mindestens einem Polyol und 

30 (C) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer 
isocyanatreaktiven funktionellen Gruppe und mit mindestens einer 
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reaktiven funktionellen Gruppe, enthaltend mindestens eine mit 
aktinischer Strahlung aktivierbare Bindung. 

Im Folgenden wird die neue, mit aktinischer Strahlung hartbare, wassrige 
5 Primardispersion als »erfindungsgema(ie Primardispersion« bezeichnet. 

Aulierdem wurde das neue Verfahren zur Herstellung von mit aktinischer 
Strahlung hSrtbaren, wassrigen Primardispersionen, enthaltend fliissige 
und/oder teste, emulgierte und/oder dispergierte Polymerpartikel eines z- 
10 mittleren Teilchendurchmessers < 500 nm, gefunden, bei dem man 

(1) eine Mikro- oder Miniemulsion aus zumindest 

(A) mindestens einem Polyisocyanat, 

15 

(B) mindestens einem Polyol und 



(C) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer 
isocyanatreaktiven funktionellen Gruppe und mit mindestens. 
20 einer reaktiven funktionellen Gruppe, enthaltend mindestens 

eine mit aktinischer Strahlung aktivierbare Bindung, 



herstellt und 



25 (2) durch Polyaddition polymerisiert. 

Im Folgenden wird das neue Verfahren zur Herstellung von mit aktinischer 
Strahlung hartbaren, wassrigen Primardispersionen als 
»erfindungsgemaBes Verfahren« bezeichnet. 
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lm Hinblick auf den Stand der Technik war es uberraschend und fur den 
Fachmann nicht vorhersehbar, dass die Aufgabe, die der vorliegenden 
Erfindung zugrundelag, mit Hilfe der erfindungsgemalien Primardispersion 
und mit Hilfe des erfindungsgemaBen Verfahrens gelost werden konnte. 
5 Insbesondere war es uberraschend, dass mit Hilfe des 
erfindungsgemafien Verfahrens Primardispersionen erhalten wurden, die < 
weitgehend oder vollig frei von organischen Losemitteln waren. Au&erdem 
war es uberraschend, dass die erfindungsgemalie Primardispersion sich 
feinteilig dispergieren lieB und vollig lagerstabil war, obwohl die 
10 Polymerpartikel keine oder nur eine geringe Anzahl von ionischen oder 
nicht-ionischen hydrophilen Gruppen enthielt. Nicht zuletzt war es 
uberraschend, dass die erf.ndungsgemaBe Primardispersion 
aulierordentlich breit anwendbar war. So konnte sie direkt als 
Beschichtungsstoff, Klebstoff und Dichtungsmasse verwendet werden. 
15 Des Weiteren eignete sie sich hervorragend fur die Herstellung von mit 
aktinischer Strahlung oder thermisch und mit aktinischer Strahlung 
hartbaren Beschichtungsstoff en, Klebstoffen und Dichtungsmassen und 
fur die Herstellung von Folien und Formteilen. Die aus den 
erfindungsgemaBen Beschichtungsstoff en, Klebstoffen und 
20 Dichtungsmassen hergestellten Beschichtungen, Klebschichten und 
Dichtungen sowie die Folien und Formteile wiesen hervorragende 
anwendungstechnische Eigenschaften auf. Insbesondere wiesen sie eine 
sehr hone Wasserbestandigkeit auf. 

25 Hier und im Folgenden ist unter aktinischer Strahlung elektromagnetische 
Strahlung, wie sichtbares Licht, UV-Strahlung und Rontgenstrahlung, 
insbesondere UV-Strahlung, und Korpuskularstrahlung, wie 
Elektronenstrahlung, zu verstehen. 
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Die Hartung von Beschichtungsstoffen, Klebstoffen und Dichtungsmassen 
mit Hitze und aktinischer Strahlung wind von der Fachwelt auch als Dual- 
Cure bezeichnet. 

5 Mikro- und Miniemulsionen sind Dispersionen oder Emulsionen aus 
Wasser, einer Olphase und einer oder mehreren oberflachenaktiven 
Substanzen, die eine Tropfchengrolien von 5 bis 50 nm 
(Mikroemulsionen) oder von 50 bis 500 nm (Miniemulsionen) aufweisen. 
Dabei gelten Mikroemulsionen als thermodynamisch stabil, wogegen die 

10 Miniemulsionen als metastabil angesehen werden (vgl. Emulsion 
Polymerization and Emulsion Polymers, Editoren. P. A. Lovell und 
Mohamed S. El-Aasser, John Wiley and Sons, Chichester, New York, 
Weinheim, 1997, Seiten 700 und folgende; Mohamed S. El-Aasser, 
Advances in Emulsion Polymerization and Latex Technology, 30 th Annual 

15 Snort Course, Volume 3, June 7-11, 1999, Emulsion Polymers Institute, 
Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania, U.S.A). 

Die erfindungsgemalie Primardispersion weist eine z-mittlere 
Teilchengrofte von < 500 nm , vorzugsweise < 400 nm auf. Sie kann 

20 beispielsweise in iiblicher und bekannter Weise mittels der 
Photonenkorrelationsspektroskopie nach dem Prinzip der dynamischen, 
quasielastischen Lichtstreuung bestimmt werden. Hierfur konnen 
beispielsweise ein Coulter N4 Plus Particle Analyzer der Firma Coulter 
Scientific Instruments oder ein PCS Malvern Zetasizer 1000 benutzt 

25 werden. Oblicherweise wird die Messung an einer wafirigen Emulsion, 
welche 0,01 Gew.-% der emulgierten Polymerpartikel enthalt, 
durchgeftthrt. Bevorzugt weist die erfindungsgema&e Primardispersion 
eine z-mittlere Teilchengrofie von > 50 nm auf. Insbesondere liegt sie 
zwischen 100 und 350 nm. 

30 
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Die erfindungsgemalie Primardispersion kann eine monomodale oder 
multimodale, insbesondere bimodale, Teilchengrolienverteilung 
aufweisen. Im Falle einer bimodalen TeilchengroBenverteilung konnen 0,1 
bis 80 Gew.-%, insbesondere 1,0 bis 50 Gew.-%, der Polymerpartikel eine 

5 Teilchengrolie, bestimmt mit einer analytischen Ultrazentrifuge, von 20 bis 
500 nm, insbesondere 50 bis 300 nm, haben. 20 bis 99,9 Gew.-%, 
insbesondere 50 bis 99 Gew.-%, der Polymerpartikel konnen eine 
Teilchengrolie von 200 bis 1.500 nm, insbesondere 300 bis 900 nm, 
haben, wobei sich die Teilchengroften urn mindestens 50 nm, 

10 insbesondere um mindestens 100 nm, ganz besonders bevorzugt um 
mindestens 200 nm unterscheiden. Hinsichtlich der Messmethode wird 
erganzend auf die Zeilen 5 bis 9, der Seite 6 der deutschen 
Patentanmeldung DE 196 28 142 A 1 verwiesen. 

15 Der Festkorpergehalt der erfindungsgemalien Primardispersion kann sehr 
breit variieren und richtet sich nach der Dispergierbarkeit der 
Polymerpartikel und den Erfordernissen des jeweiligen 
Verwendungszwecks. Vorzugsweise liegt der Festkorpergehalt bei 20 bis 
70, bevorzugt 25 bis 65, besonders bevorzugt 30 bis 60 und insbesondere 

20 35 bis 55 Gew.-%. 

Die erfindungsgemafte Dispersion ist herstellbar durch Polyaddition von 
zumindest 

25 (A) mindestens einem, insbesondere einem, Polyisocyanat, 
(B) mindestens einem, insbesondere einem, Polyol und 



(C) 

30 



mindestens einer, insbesondere einer, Verbindung mit mindestens 
einer, insbesondere einer, isocyanatreaktiven funktionelien Gruppe 
und mit mindestens einer, insbesondere einer, reaktiven 
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funktionellen Gruppe, enthaltend mindestens eine, insbesondere 
eine, mit aktinischer Strahlung aktivierbare Bindung 

in einer Mini- oder Mikroemulsion, vorzugsweise in einer Miniemulsion. 

5 

Die Miniemulsion, enthaltend die Ausgangsverbindungen (A), (B) und (C), 
ist herstellbar, in dem man die Mischung der Ausgangsprodukte 
homogenisiert und in einem wassrigen Medium in einem hohen Scherfeld 
emulgiert. Beispiele geeigneter Vorrichtungen und Verfahren werden in 
10 den Patentschriften DE 196 28 142 A 1, Seite 5, Zeilen 1 bis 30, DE 196 
28 143 A 1, Seite 7, Zeilen 30 bis 58, oder EP 0 401 565 A 1 , Zeilen 27 bis 
51 , beschrieben. Vorzugsweise werden das Vermischen, Homogenisieren 
und Emulgieren der Ausgangsprodukte unter Ausschluss von aktinischer 
Strahlung durchgefuhrt. 

15 

Das wassrige Medium oder die wassrige Phase kann Zusatzstoffe, wie 
Qbliche und bekannte Dispergierhilfsmittel oder Emulgatoren, 
Schutzkolloide und/oder Entschaumer, enthalten. 

20 Vorzugsweise wird die Polyaddition bzw. das erfindungsgemafle 
Verfahren in der Gegenwart von Emulgatoren und/oder Schutzkolloiden 
durchgefuhrt. Beispiele geeigneter Emulgatoren und/oder Schutzkolloide 
sowie die Mengen, in denen sie vorteilhafterweise angewandt werden, 
gehen aus der deutschen Patentanmeldung DE 196 28 142 A1, Seite 3, 

25 Zeilen 8 bis 48, hervor. 

Aulierdem konnen auch noch hydrophobe Verbindungen zugegen sein. 
Diese hydrophoben Verbindungen werden von der Fachwelt auch als 
Costabilisatoren bezeichnet. 
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Bei den hydrophoben Verbindungen handelt sich urn wasserunlosliche 
niedermolekulare, oligomere oder polymere Substanzen. 

Beispiele geeigneter hydrophober Verbindungen sind ubliche und 

5 bekannte Vernetzungsmittel, wie Aminoplastharze; blockierte 
Polyisocyanate, oder Tris(alkoxycarbonylamino)triazine, Ester von 3 bis 6 
Kohlenstoffatomen aufweisenden alpha.beta-monoolefinisch ungesattigten 
Carbonsauren mit Alkoholen mit 12 bis 30 Kohlenstoffatomen im Alkylrest; 
Ester von Vinyl- und/oder Allylalkohol mit 12 bis 30 Kohlenstoffatome im 

10 Molekul aufweisenden Alkanmonocarbon-, -sulfon- und/oder 
phosphonsauren; Amide von 3 bis 6 Kohlenstoffatome aufweisenden 
alpha.beta-monoolefinisch ungesattigten Carbonsauren mit Alkylaminen 
mit 12 bis 30 Kohlenstoffatomen im Alkylrest; Makromomere auf der Basis 
olefinisch ungesattigter Verbindungen mit im statistischen Mittel 

15 mindestens einer, insbesondere endstandigen, olefinisch ungesattigten 
Gruppe im Molekul; Polysiloxanmakromonomere mit im statstischen Mittel 
mindestens einer, insbesondere endstandigen, olefinisch ungesattigten 
Gruppe im MolekOI; oligomere und/oder polymere Polymerisations-, 
Polykondensations- und/oder Polyadditionsprodukte; wasserunlosliche 

20 Molekulargewichtsregler, insbesondere Mercaptane; aliphatische, 
cycloaliphatische und/oder aromatische halogenierte und/oder nicht 
halogenierte Kohlenwasserstoffe; Alkanole und/oder Alkylamine mit 
mindestens 12 Kohlenstoffatomen im Alkylrest; Organosilane und/oder - 
siloxane; pflanzliche, tierische, halbsynthetische und/oder synthetische 

25 Ole; hydrophobe Farbstoffe. Weitere Beispiele geeigneter hydrophober 
Verbindungen bzw. Costabilisatoren sowie die Mengen, in denen sie 
vorteilhafterweise angewandt werden, sind aus der deutschen 
Patentanmeldung DE 196 28 142 A 1, Seite 4, Zeilen 37 bis 59, bekannt 

30 Vorzugsweise enthalt die Mischung der wesentlichen 
Ausgangsverbindungen noch ubliche und bekannte Zusatzstoffe, 
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insbesondere Lichtschutzmittel, wie UV-Absorber und reversible 
Radikalfanger (HALS), und Katalysatoren der Polyaddition, wie organische 
Dialkylzinnverbindungen, insbesondere Dibutylzinndilaurat, in ublichen 
und bekannten, wirksamen Mengen. 

Vorzugsweise wird die Polyaddition bei einer Temperatur von 30 bis 150, 
bevorzugt 40 bis 120 und insbesondere 50 bis 100 °C durchgefuhrt. Bei 
Reaktionstemperaturen > 100 °C werden druckdichte Reaktoren 
angewandt. Beispiele geeigneter Reaktoren sind Ruhrkessel, 
Rohrreaktoren, Schleifenreaktoren oder Taylorreaktoren, insbesondere 
Ruhrkessel, 

Als Ausgangsverbindungen (A), (B) und (C) konnen alle Verbindungen 
verwendet werden, wie sie ublicherweise fur die Herstellung von 
Polyurethanen eingesetzt werden. Es ist ein aufterordentlicher Vorteil der 
erfindungsgemafcen Primardispersion und des erfindungsgemaften 
Verfahrens, dass so zahlreiche und leicht zugangliche Verbindungen 
angewandt werden konnen. 

So werden die Polyisocyanate (A) vorzugsweise aus der Gruppe, 
bestehend aus ublichen und bekannten aliphatischen, cycloaliphatischen, 
aromatischen, aliphatisch-cycloaliphatischen, aliphatisch-aromatischen, 
cycloaHphatisch-aromatischen, aliphatisch-cycioaliphatisch-aromatischen 
Polyisocyanaten, bevorzugt aliphatischen, cycloaliphatischen und 
aliphatisch-cycloaliphatischen Polyisocyanaten, ausgewahlt. Insbesondere 
handelt es sich bei den Polyisocyanaten (A) um Diisocyanate. Beispiele 
geeigneter Polyisocyanate (A) sind aus der deutschen Patentanmeldung 
DE 199 14 896 A 1, Spalte 4, Zeile 42, bis Spalte 5, Zeile 33, bekannt. 

Die Polyole (B) werden vorzugsweise aus der Gruppe, bestehend aus 
niedermolekularen Polyolen (B1) sowie oligomeren und polymeren 
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Polyolen (B2), insbesondere oligomeren und polymeren Polyolen (B2), 
ausgewahlt. Vorzugsweise handelt es sich bei den Polyolen urn Diole. 
Vorzugsweise weisen die niedermolekularen Polyole (B1) ein 
zahlenmittleres Molekulargewicht < 200 Dalton und die oligomeren und 

5 polymeren Polyole (B u ) ein zahlenmittleres Molekulargewicht > 200 Dalton 
auf. Bevorzugt ist das Molverhaltnis von (B1) : (B2) > 1 : 10. 
Beispiele geeigneter Polyole (B) sind aus der deutschen Patentanmeldung 
DE 199 14 896 A 1, Spalte 5, Zeile 35, bis Spalte 8, Zeile 35 und Spalte 
15, Zeilen 13 bis 46, bekannt. Ganz besonders bevorzugt werden die 

10 Polyester-Polyole (B2), insbesondere die aliphatischen, cycloaliphatischen 
und aliphatisch-cycloaliphatischen Polyester-Polyole (B2). 

Auch die Verbindungen (C) sind ublich und bekannt. Vorzugsweise 
werden die in den reaktiven funktionellen Gruppen der Verbindungen (C) 

15 vorhandenen mit aktinischer Strahlung aktivierbaren Bindungen aus der 
Gruppe, bestehend aus Kohlenstoff-Wasserstoff-Einzelbindungen oder 
Kohlenstoff-Kohienstoff-, Kohlenstoff-Sauerstoff-, Kohlenstoff-Stickstoff-, 
Kohlenstoff-Phosphor- oder Kohlenstoff-Silizium-Einzelbindungen oder - 
Doppelbindungen, ausgewahlt. Insbesondere sind die Doppelbindungen 

20 Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen (^Doppelbindungen"). 

Vorzugsweise liegen die Doppelbindungen in reaktiven funktionellen 
Gruppen, ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus (Meth)Acrylat-, 
Ethacrylat-, Crotonat-, Cinnamat-, Vinylether-, Vinylester-, 

25 Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isoprenyl-, Isopropenyl-, Allyl- oder 
Butenylgruppen; Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isoprenyl-, 
Isopropenyl-, Allyl- oder Butenylethergruppen oder Dicyclopentadienyl-, 
Norbornenyl-, Isoprenyl-, Isopropenyl-, Allyl- oder Butenylestergruppen, 
vor. Insbesondere sind die reaktiven funktionellen Gruppen 

30 Acrylatgruppen. 
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Vorzugsweise werden die in den Verbindungen (C) vorhandenen 
isocyanatreaktiven funktionellen Gruppen aus der Gruppe, bestehend aus 
Hydroxylgruppen, Thiolgruppen sowie primaren und sekundaren 
Aminogaippen, ausgewahlt. Insbesondere sind die isocyanatreaktiven 
5 funktionellen Gruppen Hydroxylgruppen. 

Besonders bevorzugt werden die Verbindungen (C) aus der Gruppe, 
bestehend aus Hydroxyalkyl- und Hydroxycycloalkylacrylaten, ausgewahlt. 
Beispiele geeigneter Verbindungen (C) dieser Art sind 2-Hydroxyethyl-, 2- 
10 und 3- Hydroxypropyl- und 4-Hydroxybutylacrylat und 
Cyclohexandimethanolmonoacrylat. 

AuBer deh vorstehend beschriebenen wesentlichen Ausgangsprodukten 
konnen noch Verbindungen (D) verwendet werden, die von den 

15 Verbindungen (B) und (C) verschieden sind und mindestens eine, 
bevorzugt mindestens zwei und insbesondere zwei der vorstehend 
beschriebenen isocyanatreaktiven funktionellen Gruppen enthalten. Die 
Verbindungen (D) konnen keine oder mindestens eine Obliche und 
bekannte reaktive funktionelle Gruppe, die „mit sich selbst" und/oder auch 

20 noch mit anderen komplementaren reaktiven funktionellen Gruppen als 
Isocyanatgruppen, Vemetzungsreaktionen eingehen kann, enthalten. 
Beispiele geeigneter Gruppen dieser Art sind Carboxylgruppen, 
Epoxidgruppen oder Alkoxymethylengruppen. Zusatzlich zu diesen 
Gruppen oder anstelle von diesen konnen die Verbindungen (D) 

25 mindestens eine hydrophile funktionelle Gruppe, ausgewahlt aus der 
Gruppe, bestehend aus (potenziell) anionischen Gruppen, wie Carboxyl- 
oder Sulfonsauregruppen, oder (potenziell) kationischen Gruppen, wie 
Aminogruppen, und nicht-ionischen hydrophilen funktionellen Gruppen, 
wie Polyalkylenoxidgruppen, insbesondere Polyethylenoxidgruppen, 

30 enthalten. 
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Beispiele geeigneter Verbindungen (D) sind aus der deutschen 
Patentanmeldung DE 199 14 896 A 1, Spalte 9, Zeilen 36 bis 67, bekannt. 

Vorzugsweise werden die Verbindungen (D) bei dem erfindungsgemalien 
5 Verfahren wahrend der Polyaddition der wassrigen Phase zugesetzt. 
Werden beispielsweise Polyamine, insbesondere Diamine, (D) zugesetzt, 
konnen die in den Polymerpartikeln voriiegenden Polyurethane in dieser 
Weise kettenverlangert werden. 

10 Vorzugsweise wird das Aquivalentverhaltnis von freien Isocyanatgruppen 
in den Poiyisocyanaten (A) zu der Summe der isocyanatreaktiven 
Gruppen in den Ausgangverbindungen (B) und (C) sowie gegebenenfalls 
(D) so gewahlt, dass in den Polymerpartikeln keine freien 
Isocyanatgruppen mehr vorliegen. Bevorzugt ist daher das 

15 Aquivalentverhaltnis < 1 , insbesondere < 0,9. Allerdings sollte das 
Aquivalentverhaltnis nicht so klein gewahlt werden, dass nach der 
Beendigung der Polyaddition noch freie Ausgangsverbindungen (B) und 
(C) sowie gegebenenfalls (D) vorliegen. 

20 In einer weiteren erfindungsgemaBen Ausfuhrungsform werden die 
Polymerpartikel der erfindungsgemalien Primardispersion vor, wahrend 
und/oder nach, insbesondere nach, der Polyaddition mit aktinischer 
Strahlung, insbesondere UV-Strahlung, bestrahlt. Dadurch wird das 
zahlenmittlere und massenmittlere Molekulargewicht der Polyurethane in 

25 den Polymerpartikeln erhoht. Die Bestrahlung kann auch solange 
durchgefiihrt werden, bis die Polymerpartikel teilweise oder vollstandig 
vernetzt sind und als vemetzte Mikropartikel vorliegen. Die vemetzten 
Mikropartikel sind noch mit aktinischer Strahlung hartbar, wenn sie noch 
eine gewisse Anzahl der vorstehend beschriebenen reaktiyen 

30 funktionellen Gruppen enthalten, die mit aktinischer Strahlung aktivierbar 
sind. 
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Die erfindungsgemaile Primardispersion weist zahlreiche besonderer 
Vorteile auf. So ist sie im wesentlichen oder vollig frei von organischen 
Losemitteln. »lm wesentlichen frek bedeutet, dass der Losemittelgehalt < 
5 5, vorzugsweise < 2 und insbesondere < 1 Gew.-% ist. »V6llig frei« 
bedeutet, dass der Losemittelgehalt unterhalb Nachweisgrenzen der 
ublichen und bekannten Verfahren zur Analyse organischer Losemittel 
liegt. 

10 Die erfindungsgemafte Primardispersion ist hervorragend als mit 
aktinischer Strahlung hartbarer Beschichtungsstoff und Klebstoff und mit 
aktinischer Strahlung hartbare Dichtungsmasse geeignet. Aulierdem 
eignet sie sich hervorragend fur die Herstellung von mit aktinischer 
Strahlung oder Dual-Cure-hartbaren Beschichtungsstoffen, Klebstoffen 

15 und Dichtungsmassen, insbesondere Beschichtungsstoffen. Nicht zuletzt 
eignet sie sich hervorragend fur die Herstellung von Folien und 
Formteilen, insbesondere optischen Formteilen. 

Die erfindungsgemafien Beschichtungsstoffe konnen als Klarlacke zur 
20 Herstellung von Klarlackierungen, insbesondere in farb- und/oder 
effektgebenden Mehrschichtlackierungen, verwendet werden. Sie kdnnen 
aber auch als Fuller oder farb- und/oder effektgebende 
Unidecklackierungen oder Basislackierungen verwendet werden. Zu 
diesem Zweck konnen ihnen iibliche und bekannte farbgebende, optisch 
25 effektgebende, elektrisch leitfahige, magnetisch abschirmende, 
fluoreszierende, kon-osionshemmende und/oder fullende Pigmente 
zugesetzt werden. Zur Herstellung von erfindungsgernalien Dual-Cure- 
Beschichtungsstoffen konnen der erfindungsgema&en Primardispersion 
auch thermisch hartbare Primardispersionen auf der Basis von 
30 Miniemulsionen, wie sie aus den Patentanmeldungen DE 199 59 927 A 1, 
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DE 199 59 928 A 1, DE 199 59 923 A 1 oder DE 100 05 819 A 1 bekannt 
sind, zugesetzt werden. 

Die Herstellung der erfindungsgemafien Beschichtungsstoffe erfordert 
keine methodischen Besonderheiten, sondem es konnen die ublichen und 
bekannten Vorrichtungen und Verfahren angewandt werden. Beispiele 
geeigneter Verfahren sind Spritzen, Rakeln, Streichen, Giefcen, Tauchen, 
Traufeln oder Walzen. Bevorzugt werden Spritzapplikationsverfahren 
angewandt. 

Die applizierten Beschichtungsstoffe werden, gegebenenfalls nach dem 
Abluften und dem Trocknen, in iiblicher und bekahnter Weise mit 
aktinischer Strahlung oder thermisch und mit aktinischer Strahlung, 
insbesondere UV-Strahlung, gehartet. 

Vorzugsweise werden die pigmentierten Beschichtungsstoffe thermisch 
und mit aktinischer Strahlung und die nicht pigmentierten 
Beschichtungsstoffe mit aktinischer Strahlung gehartet. 

20 Fur die thermische Hartung konnen iibliche und bekannte Vorrichtungen, 
wie Umluftofen oder Heizstrahler, verwendet werden. 

Fur die Hartung mit aktinischer Strahlung konnen Obliche und bekannte 
Lichtquellen, wie UV-Strahler, eingesetzt werden. Vorzugsweise wird bei 
25 der Hartung mit aktinischer Strahlung eine Strahlendosis von 10 3 bis 
4x10 4 , vorzugsweise 2x10 3 bis 3x10 4 , bevorzugt 3x10 3 bis 2,5x10 4 und 
insbesondere 5x10 3 bis 2x10 4 Jm' 2 eingesetzt. Dabei liegt die 
Strahlenintensitat bei 1x10° bis 3x1 0 5 , vorzugsweise 2x10° bis 2x1 0 5 , 
bevorzugt 3x10° bis 1,5x1 0 5 und insbesondere 5x10° bis 1,2x10 s Wm" 2 . 

30 
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Bevorzugt wird die Hartung mit aktinischer Strahlung unter einer 
sauerstoffabgereicherten Atmosphare durchgefiihrt. 

Die resultierenden erfindungsgemalien Beschichtungen haben 
5 hervorragende anwendungstechnische Eigenschaften. Sie sind glatt und 
frei von Oberflachenstdrungen, hochglanzend, brillant, hart, flexibel, 
kratzfest, chemikalienbestandig, wasserbestandig und 

witterungsbestandig. Sie haften fest auf beschichteten und 
unbeschichteten Substraten aus Holz, Metall, Glas, Leder, Kunststoffen, 
10 Keramik, Naturstein, Kunststein oder Papier sowie Verbunden dieser 
Materialien. 

Die erfmdungsgemalien Klebschichten haben auch unter extremen 
Bedingungen eine dauerhaft hone Klebkraft. Die erfindungsgemaRen 
15 Dichtungen dichten Substrate der vorstehend genannten Art dauerhaft 
auch gegen aggressive Stoffe ab. Die erfindungsgemafien Folien von 
Formteilen weisen ein Eigenschaftsprofil auf, dass demjenigen der 
erfindungsgema&en Beschichtungen in vollem Umfang entspricht. 

20 Beispiel 

Die Herstellung einer mit UV-Strahlung hartbaren, wassrigen 
Primardispersion 

25 In einem Edelstahlreaktor wurden 

12,33 Gewichtsteile Tetramethylxylylidendiisocyanat (TMXDI ® 
der Firma CYTEC), 



0,545 Gewichtsteile Irgacure ® 184 (handelsQblicher 
Fotoinitiator), 
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0,44 Gewichtsteile Tinuvin ® 400 (handelsiiblicher UV-Absorber 
der Firma Ciba Specialty Chemicals, 85prozentig in Methoxy-2- 
propanol), 

5 

0,364 Tinuvin ® 292 (handelsiiblicher UV-Absorber der Firma 
Ciba Specialty Chemicals), 

0,1 82 Gewichtsteile 4-Hydroxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1 -oxyl 
10 (HALS), 

18,28 Gewichtsteile eines Polyesters aus, bezogen auf den 
Polyester, 41,906 Gew-% Hexahydrophthalsaureanhydrid, 
13,951 Gew.-% Hexandiol und 44,144 Gew.-% 
15 Ethylbutylpropandiol; Kennzahlen: Hydroxylzahl: 153,7 mg 

KOH/g; Saurezahl: 10,7 mg KOH/g; zahlenmittleres 
Molekulargewicht 682 Dalton, 

7,27 Gewichtsteile Hydroxybutylacrylat und 

20 

0,018 Gewichtsteile Dibutylzinndilaurat 
eingewogen, miteinander vermischt und homogenisiert. 

25 In einem separaten Behalter wurden 55,207 Gewichtsteile deionisiertes 
Wasser, 5,106 Gewichtsteile des handelsublichen Emulgators Abex® EP 
110 der Firma Rhone Poulenc Surfactants & Specialties und 0,159 
Gewichtsteile des handelsublichen Entschaumers Agttan ® 281 
miteinander vermischt und homogenisiert. 

30 
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Die wassrige Emulgator-Entschaumer-Losung wurde unter Riihren zu der 
organischen Mischung hinzugegeben. Die resultierende Mischung wurde 
mit einem Ultraturrax der 30 Sekunden bei 10.000 U/min homogenisiert. 
Die resultierende Suspensionen wurde anschlieliend durch 5minutiges 
Dispergieren mittels eines DOsenstrahlhomogenisators der Firma Wagner 
bei einem Druck von 180 bar in eine Miniemulsion (z-mittlere 
TeilchengroRe: 200 nm; gemessen mit einem PCS Malvern Zetasizer 
1000) uberfuhrt. Die Miniemulsion wurde soiange bei 80 °C geriihrt, bis 
der theoretische Festkorpergehalt von 40 Gew.-% erreicht war. 



10 



Die Miniemulsion oder Primardispersion war lagerstabil. Sie konnte als 
solche als UV-hartbarer Beschichtungsstoff und Klebstoff sowie als UV- 
hartbare Dichtungsmasse verwendet werden. Als Beschichtungsstoff 
lieferte sie nach der Applikation auf Substrate harte, kratzfeste, flexible, 

15 chemikalienbestandige und witterungsbestandige Klarlackierungen. Sie 
konnte aber auch zur Herstellung von thermisch und mit aktinischer 
Strahlung hartbaren Beschichtungsstoffen, Klebstoffen und 
Dichtungsmassen venvendet werden. Zu diesem Zweck wurde die 
Miniemulsion mit ublichen und bekannten Dispersionen von thermisch 

20 hartbaren Beschichtungsstoffen, Klebstoffen und Dichtungsmassen 
vermischt. Wegen ihrer vorteilhaften Eigenschaften konnte die 
Miniemulsion auch sehr gut fur die Herstellung von Folien, insbesondere 
Lackfolien, und Formteilen verwendet werden. Da die Miniemulsion im 
wesentlichen von organischen Losemitteln frei war, mussten bei ihrer 

25 Herstellung, Applikationen und Hartung keine besonderen 
SicherheitsmaBnahmen, wie die Absaugung flOchtiger organischen 
Losemittel oder die Ableitung statischer Elektrizitat, getroffen werden. 
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Patentanspruche 

1. Mit aktinischer Strahlung hartbare, wassrige Primardispersion, 
enthaltend flussige und/oder teste, emulgierte und/oder dispergierte 
5 Polymerpartikel eines z-mittleren Teilchendurchmessers < 500 nm, 

herstellbar durch Polyaddition in einer Mikro- und/oder 
Miniemulsion von zumindest 

(A) mindestens einem Polyisocyanat, 

10 

(B) mindestens einem Polyol und 

(C) mindestens einer Verbindung mit mindestens einer 
isocyanatreaktiven funktionellen Gruppe und mit mindestens 

15 einer reaktiven funktionellen Gruppe, enthaltend mindestens 

eine mit aktinischer Strahlung aktivierbare Bindung. 

2. Primardispersion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie einen z-mittleren Teilchendurchmesser > 50 nm aufweist. 

20 

3. Primardispersion nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie einen z-mittleren Teilchendurchmesser < 
400 nm aufweist. 



Primardispersion nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie einen z-mittleren Teilchendurchmesser 
von 100 bis 350 nm aufweist. 

Primardispersion nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Polyisocyanate (A) Diisocyanate sind. 
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6. Primardispersion nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Polyisocyanate (A) aus der Gruppe, 
bestehend aus aliphatischen, cycloaliphatischen, aromatischen, 
aliphatisch-cycloaliphatischen, aliphatisch-aromatischen, 

5 cycloaliphatisch-aromatischen, aliphatisch-cycloaliphatisch- 

aromatischen Polyisocyanaten, ausgewahlt werden. 

7. Primardispersion nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Polyole (B) aus der Gruppe, bestehend 

10 aus niedermolekularen Polyolen (B1) sowie oligomeren und 

poiymeren Polyolen (B2), ausgewahlt sind. 

8. Primardispersion nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
die niedermolekularen Polyole (B1) ein zahlenmittleres 

15 Molekulargewicht < 200 Dalton und die oligomeren und poiymeren 

Polyole (B2) ein zahlenmittleres Molekulargewicht > 200 haben. 

9. Primardispersion nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Molverhaltnis von (B1) : (B2) > 1 : 10 ist. 

20 

10. Primardispersion nach einem der Anspruche 7 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Polyole (B2) Polyester-Polyole sind. 

11 Primardispersion nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 
25 gekennzeichnet, dass die in den reaktiven funktionellen Gruppen 

der Verbindungen (C) vorhandenen mit aktinischer Strahlung 
aktivierbaren Bindungen aus der Gruppe, bestehend aus aus 
Kohlenstoff-Wasserstoff-Einzelbindungen oder Kohlenstoff- 
Kohlenstoff-, Kohlenstoff-Sauerstoff-, Kohlenstoff-Stickstoff-, 
30 Kohlenstoff-Phosphor- oder Kohlenstoff-Silizium-Einzelbindungen 

oder -Doppelbindungen, ausgewahlt sind. 
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12. Primardispersion nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass 
die Doppelbindungen Kohienstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen 
(„Doppelbindungen") sind. 

5 

13. Primardispersion nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Doppelbindungen in reaktiven funktionellen Gruppen, 
ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus (Meth)Acrylat-, 
Ethacrylat-, Crotonat-, Cinnamat-, Vinylether-, Vinylester-, 

10 Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, isoprenyl-, Isopropenyl-, Allyl- 

oder Butenylgruppen; Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isoprenyl- 
Isopropenyl-, Allyl- oder Butenylethergruppen oder 
Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isoprenyl-, Isopropenyl-, Allyl- 
oder Butenylestergruppen, vorliegen. 

15 

14. Primardispersion nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
die reaktiven funktionellen Gruppen Acrylatgruppen sind. 

15. Primardispersion nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch 
20 gekennzeichnet, dass die in den Verbindungen (C) vorhandenen 

isocyanatreaktiven funktionellen Gruppen aus der Gruppe, 
bestehend aus Hydroxylgruppen, Thiolgrtippen sowie primaren und 
sekundaren Aminogruppen, ausgewahlt sind. 

25 16. Primardispersion nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
die isocyanatreaktiven funktionellen Gruppen Hydroxylgruppen 
sind. 



17. 

30 



Primardispersion nach einem der Anspruche 14 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verbindungen (C) aus der Gruppe, 
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bestehend aus Hydroxyalkyl- und Hydroxycycloalkylacrylaten, 
ausgewahlt sind. 

18. Primardispersion nach einem der Anspriiche 1 bis 17, dadurch 
5 gekennzeichnet, dass ihre Polymerpartikel unter Verwendung von 

(D) mindestens einer von (B) und (C) verschiedenen Verbindung 
mit mindestens einer isocyanatreaktiven funktionellen 



10 



Gruppe 
herstellbar sind. 



19. Primardispersion nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass 
die in den Verbindungen (D) vorhandenen isocyanatreaktiven 

15 funktionellen Gruppen aus der Gruppe, bestehend aus 

Hydroxylgruppen, Thiolgruppen sowie primaren und sekundaren 
Aminogruppen, ausgewahlt sind. 

20. Primardispersion nach Anspruch 18 oder 19, dadurch 
20 gekennzeichnet, dass die Verbindungen (D) keine oder mindestens 

eine funktionelle Gruppe, ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend 
aus reaktiven funktionellen Gruppen, die „mit sich selbst" und/oder 
mit komplementaren reaktiven funktionellen Gruppen Reaktionen 
eingehen konnen, sowie hydrophilen funktionellen Gruppen, 
25 enthalten. 



21 . Primardispersion nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass 
die hydrophilen funktionellen Gruppen aus der Gruppe, bestehend 
aus (potenziell) anionischen oder (potenziell) kationischen Gruppen 
30 und nicht-ionischen hydrophilen funktionellen Gruppen, ausgewahlt 

sind. 
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22. Primardispersion nach einem der Anspriiche 18 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie durch Zugabe mindestens einer 
Verbindung (D) wahrend der Polyaddition zur wassrigen Phase 

5 herstellbar ist. 

23. Primardispersion nach einem der Anspriiche 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie durch Bestrahlen der Polymerpartikel mit 
aktinischer Strahlung vor, wahrend und/oder nach der Polyaddition 

10 herstellbar ist 

24. Primardispersion nach einem der Anspriiche 1 bis 23, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie einen Festkorpergehait von 5 bis 70 
Gew.-% hat. 

15 

25. Verfahren zur Herstellung von mit aktinischer Strahlung hartbaren, 
wassrigen Primardispersionen gemafl einem der Anspriiche 1 bis 
24, enthaltend fliissige und/oder feste, emulgierte und/oder 
dispergierte Polymerpartikel eines z-mittleren 

20 Teilchendurchmessers < 500 nm, dadurch gekennzeichnet, dass 

man 

(1) eine Mikro- oder Miniemulsion aus zumindest 
25 (A) mindestens einem Polyisocyanat, 

(B) mindestens einem Polyol und 



30 



mindestens einer Verbindung mit mindestens einer 
isocyanatreaktiven funktionellen Gruppe und mit 
mindestens einer reaktiven funktionellen Gruppe, 



WO 03/083004 



23 



PCT/EP03/02853 



10 



enthaltend mindestens eine mit aktinischer Strahlung 
aktivierbare Bindung, 

herstellt und 

(2) durch Polyaddition polymerisiert. 

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass man 
die Mikro- oder Miniemulsion unter Verwendung von 

(D) mindestens einer von (B) und (C) verschiedenen Verbindung 
mit mindestens einer isocyanatreaktiven funktionellen 
Gnjppe 



15 herstellt. 

27. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verbindung (D) wahrend der Polyaddition der wassrigen Phase 
zugesetzt wird. 

20 

28. Verfahren nach einem der Anspriiche 25 bis 27, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mini- Oder Mikroemulsion vor, wahrend 
und/oder nach der Polyaddition mit aktinischer Strahlung bestrahlt 
wird. 

25 

29. Verfahren nach einem der Anspriiche 25 bis 28, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Polyaddition bei einer Temperatur von 30 
bis 150 °C durchgefuhrt wird. 



30 30. 



Verwendung der Primardispersionen gemali einem der Anspruche 
1 bis 24 und der nach dem Verfahren gemaB einem der Anspruche 
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25 oder 29 hergestellten Primardispersionen als mit aktinischer 
Strahlung hartbare Beschichtungsstoffe, Klebstoffe und 
Dichtungsmassen, zur Herstellung von mit aktinischer Strahlung 
und thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbaren 
5 Beschichtungsstoffen, Klebstoffen und Dichtungsmassen und zur 

Herstellung von Folien und Formteilen. 
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